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C'est, en effet, la conclusion la plus sage et celle qui pouvait peut-être dispenser les différents auteurs dont nous avons cité les opinions de discuter aussi longuement une question que l'expérience seule peut élucider.
Si nous avons reproduit ces discussions c'est, d'une part, parce qu'elles ont eu un grand retentissement, et, de l'autre, parce qu'elles sont de nature à préciser certains points restés obscurs et sur lesquels les recherches pourront utilement porter.
Nous remarquerons enfin que la théorie de Howe repose presque entièrement sur certaines analyses chimiques, dont quelques-unes sont anciennes et datent d'une époque où on ne savait guère doser l'Ai, avec précision. Ajoutons que ce dosage, lorsque ce métal est en faible proportion dans une masse de fer, est encore très délicat.
D'ailleurs, le vœu de M. Howe a été promptement exaucé et le professeur W. S. Keep a entrepris une série d'expériences qui sont précisément celles réclamées par Howe. Ces expériences sont consignées dans un mémoire lu à l'Association américaine pour l'avancement des sciences (1888).
M. Keep a eu pour collaborateurs deux chimistes, MM. Mabery et C. 1). Vorce.
EXPÉRIENCES DE KEEP(1)
On a pris deux séries d'échantillons.
ire Sérii1 : tonte blanche (que Keep appelle fonte à carbone combiné).
"o Si = 0,186 Pli = 0,263 S = 0,0307 Mn = 0,092 2e Série : fonte grise de Suède, marque F.L.M, contenant : •/. Si = 1,249 Ph = 0,084 S = 0,04 M = 0,187. Les barres servant d'éprouvette avaient Om,30 de long et étaient fondues par
paires; l'une avait une section carrée de 3CC,2& de surface (5 'pouce carré ] et sa
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On a mis 30 livres (anglaises) (30l = 13k8,6), de la fonte dans un creuset en plombagine placé dans un fourneau soufflé à une pression de 2 onces, 2I>. (2 onces, 23 valent 70 grammes, l'auteur ne dit pas à quelle surface ce poids est 'rapporté; dans le cas où ce serait par pouce carré, ce serait une pression d'eau de 12 centimètres par centimètre carré).
Puis, après avoir fondu, on coula 5 livres (o1 = 2k«,30) soit 4 paires de barres. On y ajouta ensuite à la partie restée dans le creuset 4 livres (4l = ik,8) du métal et assez de ferro-aluminium pour avoir la teneur voulue en AL, et ainsi de suite.
(i) M. Keep est ingénieur de la puissante compagnie américaine The Michigan Store fonderie de poêles à combustion lente.                                                                                     ' au plus d'Aï, ne peut pas laisser dans les molécules du fer une altération permanente.
